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(57) Ein spritzfahiges Beschichtungsmittel zur ober- 
flachenstrukturierten Wand- und Deckenverkleidung im 
Innenbereich ist durch ein pastos eingestelltes Gemisch 
aus Cellulosefasern und Wasser sowie Binde- und 
Farbmitteln gekennzeichnet, das zur Variation der zu er- 
zielenden Oberflachenstruktur bei in bestimmten Gren- 
zen variabler Pastositat und Fordermenge sowie varia- 
blem Spritz- oder Luftdruck auf die zu beschichtende 



Flache auftragbar ist. Als Bindemittel wird vorzugsweise 
ein Hartungsmittel verwendet. Die Oberflachenstruktur 
wird durch Materialanhaufungen und/oder eingeschlos- 
sene Luftblasen und/oder zerplatzte Luftblasen gebil- 
det. Das Beschichtungsmittel kann bei geringen Tem- 
peraturen auf noch feuchte Untergrunde aufgetragen 
werden und ist mit Wasser und/oder mechanischen Mit- 
teln ablosbar und okologisch abbaubar. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein spritzfahiges Beschich- 
tungsmittel zur oberflachenstrukturierten Wand- und 
Deckenverkleidung im Innenbereich. 

Zur Beschichtung und dekorativen Gestaltung der 
Oberflachen von Decken und Wanden in Innenraumen 
werden bekanntermaBen verschiedene plastische Be- 
schichtungsmassen in einer mehr oder weniger dicken 
Schicht auf die entsprechenden Flachen aufgebracht, 
urn anschlieBend mit den verschiedensten Werkzeugen 
bestimmte Oberflacheneffekte und -strukturen zu er- 
zeugen. Aufgrund der relativ dicken, pastosen Auftrags- 
schicht ist es jedoch schwierig, die Standfestigkeit so- 
wohl der aufgetragenen Masse an der Wand oder Dek- 
ke als auch der in der Masse erzeugten Oberflachen- 
struktur bis zur Verfestigung, und zwar ohne Abrutschen 
von der beschichteten Flache und ohne RiBbildung, zu 
gewahrleisten. 

Es ist weiterhin bekannt, die im Rohbauzustand be- 
findlichen Wande und Decken mit einem dunnschichti- 
gen Rauhfaserputz oder ahnlichen Beschichtungsmit- 
teln auf Kunststoff basis zu verkleiden oder mit Rauhfa- 
sertapete zu bekleben, urn lediglich in einer dunnen 
Schicht eine putzartige Wand- und Deckengestaltung 
zu erzielen. 

Das Aufbringen von Rauhfaserputz ist jedoch inso- 
fern aufwendig, als zuvor samtliche - auch kleinen - Ris- 
se und sonstige Vertiefungen in der zu behandelnden 
Flache, da es ansonsten zu RiBbildungen in dem Be- 
schichtungsbelag kommt, durch Spachteln zu verschlie- 
Ben sind bzw. bei der ohnehin sehr aufwendigen Verar- 
beitung von Rauhfasertapete eine vorherige Grundie- 
rung erforderlich ist. AuBerdem ist die durch Rauhfaser- 
spritzen erzeugte Wand- und Deckenverkleidung nur 
mit erheblichem maschinellem Aufwand wieder entfern- 
bar, und eine gleichmaBige Oberflachenstrukturierung 
ist nur schwierig und unter standigem intensivem Ruh- 
ren des aufzutragenden Materials erreichbar. 

Bei mit Rauhfasertapeten beschichteten Wanden 
und Decken ist hingegen oftmals eine einheitliche Ober- 
flachengestaltung aufgrund der zwischen den Tapeten- 
bahnen verbleibenden Fugen nicht ohne weiteres er- 
reichbar. Zudem lassen sich unterschiedliche Struktu- 
ren bzw. Kornungen nur mit verschiedenen Tapeten- 
bzw. Rauhfaserputzsorten erzielen. Ein weiterer Nach- 
teil der bekannten Beschichtungsmittel besteht auBer- 
dem darin, daB deren Aufbringen auf Wande und Dek- 
ken mit einer bestimmten Restfeuchte nicht moglich ist, 
sondern ein vorheriges zeit- oder arbeits- und energie- 
aufwendiges Trocknen erforderlich ist. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 
ein Beschichtungsmittel zur dunnschichtigen oberfla- 
chenstrukturierten Wand- und Deckenverkleidung zu 
entwickeln, daB mit geringem Arbeits- und Materialauf- 
wand auf unvorbereitete und noch feuchte Flachen auf- 
gebracht werden kann und eine deutlich ausgepragte, 
gleichmaBige und in der Kornung variable, dekorative 



Oberflachenausbildung bewirkt. 

ErfindungsgemaB wird die Aufgabe mit einem 
durch Spritzen auftragbaren Beschichtungsmittel ge- 
lost, daB durch ein pastos oder plastisch eingestelltes 

5 Gemisch aus Cellulosefasern und Wasser sowie Binde- 
und Farbmitteln gekennzeichnet ist, das zur Variation 
der zu erzielenden Oberflachenstruktur bei in bestimm- 
ten Grenzen variabler Pastositat und Fordermenge so- 
wie variablem Spritz- oder Luftdruck auf die zu be- 

10 schichtende Flache auftragbar ist. 

Der Grundgedanke der Erfindung besteht mit ande- 
ren Worten darin, daB ein derartiges, aufgrund seines 
Anteils an naturlichen Cellulosefasern in einem be- 
stimmten Bereich pastos oder breiig eingestelltes, fase- 

15 riges Gemisch unter Anwendung von Luftdruck auf die 
zu behandelnde und gegebenenfalls noch feuchte Fla- 
che aufgespritzt wird. Kleine Locher und Risse werden 
spatestens im zweiten Spritzvorgang mit einer dunnen 
und faserigen bzw. gewebeartigen und daher dehnba- 

20 ren Schicht vollflachig abgedeckt. 

In der pastosen Masse vorhandene groBere Luft- 
einschlusse zerplatzen an der Oberflache und bilden 
gemeinsam mit Materialanhaufungen und eingeschlos- 
senen Luftblasen - ohne Kornungsmittel, wie Sagespa- 

25 ne, Quarzsande und dergleichen - eine gleichmaBig 
strukturierte, dekorative Flache. In der aufgetragenen 
Schicht verbleibende, durch die eingeschlossenen Luft- 
blasen gebildete kleinere Hohlraume erhohen die "At- 
mungsaktivitat" des so ausgebildeten Wand- und Dek- 

30 kenbelages. Der auf diese Weise insgesamt erzielbare 
hohe Grad der DurchlaBfahigkeit der Auftragsschicht 
ermoglicht es, das erfindungsgemaBe Beschichtungs- 
mittel auch auf Wand- und Deckenflachen mit einer 
Restfeuchte von bis zu 40% aufzutragen, da die Feuch- 

35 tigkeit auch anschlieBend durch die aufgetragene 
Schicht diffundieren und die Wand somit nachtraglich 
schnell abtrocknen kann. Dam it werden vor dem Auftra- 
gen des Beschichtungsmittels keine Wartezeiten oder 
sonstige Aufwendungen fur das Trocknen der zu be- 

40 schichtenden Flachen erforderlich. Auch der Aufwand 
fur andere VorbereitungsmaBnahmen zum Verschlie- 
Ben von Rissen und Lochern entfallt. Durch die hohe 
Elastizitat und DurchlaBfahigkeit des aufgetragenen 
Beschichtungsmittels sind auch nachtragliche Span- 

45 nungsriBbildungen in dem Belag ausgeschlossen. Das 
Auftragen des Beschichtungsmittels kann schon bei 
Temperaturen von 5°C und sogar darunter erfolgen. Ab- 
gesehen von der erzielbaren unterschiedlichen Oberfla- 
chenstruktur kann das erfindungsgemaBe Beschich- 

50 tungsmittel zum Ausgleich von Unebenheiten auch in 
groBer Schichtdicke aufgetragen werden, ohne daB es 
von der Wand oder Decke abfallt. 

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung wird 
als Bindemittel ein Hartungsmittel, vorzugsweise ein fur 

55 die Vorbehandlung von Decken und Wanden verwend- 
bares Grundierungsmittel verwendet. Durch die Bei- 
mengung von Hartungsmittel zugunsten eines verrin- 
gerten Wasseranteils wird die Austrocknungszeit der 
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Beschichtung nochmal wesentlich verringert. AuBer- 
dem wirdmitdem Hartungsmittel fur die in der Beschich- 
tung enthaltene Farbe zu der betreffenden Wand- und 
Deckenflache gleichsam eine Sperrschicht gebildet, die 
ein Absorbieren von Farbanteilen in das unbehandelte 
Wand- oder Deckenmaterial und damit eine Farbschwa- 
chung des aufgetragenen Beschichtungsmittels verhin- 
dert. SchlieBlich bewirkt das Hartungsmittel auch eine 
bestimmte Konsistens des Beschichtungsmittels und ei- 
ne Konglomeration seiner Bestandteile beim Aufsprit- 
zen, die sich in einer gleichmaBigen, deutlich sichtbar 
ausgepragten Kornung widerspiegelt, deren GroBe von 
dem jeweiligen Spritzdruck, der Fordermenge des 
Spritzgutes und der aufgrund der gewahlten Zusam- 
mensetzung des Beschichtungsmittels erzielten Konsi- 
stenz abhangt. Durch die Verwendung von Hartungs- 
mittel als Bindemittel wird die Verarbeitbarkeit des Be- 
schichtungsmittels, zum Beispiel die Haftung an der be- 
handelten Flache, weiter verbessert. 

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung ent- 
halt die dem Beschichtungsmittel beigemengte Farbe 
einen Kunststoffanteil. Ein weiterer Vorteil der Erfindung 
besteht aber darin, daB das Beschichtungsmittel trotz 
seines Kunststoffanteils - im Gegensatz zu anderen be- 
kannten Beschichtungsmitteln auf Kunststoffbasis - mit 
Wasser und/oder mechanischen Mitteln auf einfache 
Weise von der beschichteten Flache abgelost und oko- 
logisch entsorgt werden kann. 

In weiterer Ausbildung der Erfindung betragt der 
Anteil an Cellulosefasern mindestens 23 Volumenpro- 
zent und soli 77 Volumenprozent nicht uberschreiten, 
wahrend Hartungsmittel sowie Wasser und/oder Farbe 
in dem verbleibenden Volumenanteil jeweils zu gleichen 
Teilen enthalten sind. Vorzugsweise liegt der Cellulose- 
faseranteil zwischen 52 und 55 Volumenprozent. Des 
weiteren kann der Wasseranteil bei entsprechend ver- 
andertem Farbanteil erhoht oder verringert werden. 

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung liegt 
der Anteil an naturlichen Cellulosefasern in der llber- 
zugsschicht etwa zwischen 13 und 16%, wahrend der 
Wasseranteil etwa zwischen 57 und 69 % liegt. Binde- 
und Farbmittel werden in einer GroBenordnung von 1 
bis 2% bzw. 1 6 bis 27% zugemischt. In diesem Fall wer- 
den nicht auf Kunststoffbasis gebildete Farb- und Bin- 
demittel eingesetzt. Als Bindemittel wird vorzugsweise 
ein Naturleim, insbesondere ein Kleber auf Cellulose- 
basis, verwendet. 

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung ist das 
zum Auftragen durch Spritzen vorgesehene Beschich- 
tungsmittel, das heiBt auch in der zum Spritzen vorge- 
sehenen Konsistenz, als Spachtelmasse zum Ausglei- 
chen von Unebenheiten an Wanden und Decken ver- 
wendbar. Diese Spachtelmasse verfugt auch in ausge- 
hartetem Zustand uber eine hohe Elastizitat und kann 
in einer Schichtdicke von etwa einem Zentimeter oder 
mehr aufgetragen werden. 

Durch Anderung der Zusammensetzung kann nicht 
nur auf die Konsistenz (Pastositat) des aufzutragenden 



Beschichtungsmittels und damit auf die Oberflachen- 
struktur, sondern auch auf die Elastizitat der Uberzugs- 
schicht EinfluB genommen werden. Gleichzeitig wird die 
Strukturierung ("Kornung") der Oberflache jedoch auch 

5 durch die Fordermenge pro Zeiteinheit und den Luft- 
druck, mit dem das Beschichtungsmittel auf die Wand- 
und Deckenflachen aufgetragen wird, bestimmt. Es ist 
somit mit ein und demselben Beschichtungsmittel eine 
optisch unterschiedliche Wand- und Deckengestaltung 

10 in hoher Stabilitat und Elastizitat erreichbar. 

Weitere Merkmale und vorteilhafte Weiterbildungen 
der Erfindung sind in den Unteranspruchen angegeben. 

Im folgenden wird ein Ausfuhrungsbeispiel der Er- 
findung naher erlautert. 

15 In einer ersten Ausfuhrungsvariante werden in ei- 
ner Menge von jeweils 1 0 Litem Wasser, Farbe und Har- 
tungsmittel zu gleichen Teilen, das heiBt mit einem An- 
teil von jeweils 15,4 Volumenprozent an der Gesamt- 
menge, mit 35 Litem Cellulosefasern, das heiBt einem 

20 Anteil von 53,8 Volumenprozent, zu einer steifen, breiig- 
pastosen Masse verm ischt. Diese Masse wird mit einem 
Spritzgerat, wie es ublicherweise zum Auftragen von 
herkommlichen Putzen verwendet wird, unter Verwen- 
dung von Druckluft auf die zu beschichtende Wand- 

25 und/oder Deckenflache aufgetragen, wobei die ge- 
wunschte Oberflachenstruktur durch den jeweils einge- 
stellten Spritzdruck und die Fordergeschwindigkeit be- 
einfluBt wird. 

Unter hoher Druckeinwirkung wird eine sehr fein- 

30 kornig strukturierte Oberflache erzielt. In diesem Fall ist 
es erforderlich, auch kleinere Locher und Risse in der 
zu beschichtenden Flache zuvor durch Spachteln zu 
verschliessen, und zwar vorzugsweise mit dem zum 
Spritzen verwendeten Beschichtungsmittel, das in der 

35 gleichen Zusammensetzung und Konsistenz auch als 
Spachtelmasse eingesetzt wird. Das Beschichten wird 
bei sehr feinkorniger Oberflachenstruktur in ein bis zwei 
Arbeitsgangen ausgefuhrt. Die Beschichtung trocknet in 
kurzer Zeit ohne RiBbildung aus. Die Kornung ist gleich- 

40 maBig verteilt und stabil, jedoch kann die Beschichtung 
mit Wasser und mechanischen Mitteln wieder vollstan- 
dig entfernt werden. 

Grobere Strukturen konnen mit der gleichen, oben 
angegebenen Zusammensetzung und Konsistenz, je- 

45 doch bei verringerter Druckluftzufuhr und Forderge- 
schwindigkeit, erreicht werden. In je groberer Kornung 
das Beschichtungsmittel bei geringem Spritzdruck auf- 
getragen wird, umso eher gelingt es, selbst groBere Lo- 
cher und Risse in der zu beschichtenden Flache so ab- 

50 zudecken, daB diese ohne vorhergehendes Spachteln 
nach dem Auftragen des Beschichtungsmittels nicht 
mehr erkennbar sind. Das heiBt, mit einer rauhputzarti- 
gen Strukturder Beschichtungsflache kann dasaufwen- 
dige manuelle Zuspachteln von kleinen Rissen und L6- 

55 chern entfallen. 

Entsprechend der Hohe des Spritzdrucks wird das 
aus der Spritzduse austretende Beschichtungsmittel 
mehr oder weniger stark verteilt, und die Spritzduse ver- 
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lassen bei hohem Druck viele kleine Partikel, wahrend 
bei geringem Druck groBere zusammenhangende Be- 
schichtungsmittelzusammenballungen austreten, die 
ihre GroBe und ihren Zusammenhalt aufgrund der Pa- 
stositat der Beschichtungsmasse und der Bindung zwi- 
schen den Cellulosefasern und den anderen Bestand- 
teilen auch an der Beschichtungsflache beibehalten. 
Dadurch ist es moglich, eine ausgepragte, deutlich 
sichtbare Strukturierung zu erzielen und mit einer ent- 
sprechend groBen Kornung kleinere Risse und Locher 
in der Wand- und Deckenflache ohne Vorbehandlung zu 
schlieBen. 

Auch eine so hergestellte rauhputzartige, grobkor- 
nige Beschichtung ist nach kurzer Zeit getrocknet und 
zeichnet sich durch eine hohe Farbbestandigkeit aus, 
da das Hartungsmittel nicht nur der Bindung der Fasern 
zu zusammenhangenden Konglomeraten und der Ver- 
ringerung der Austrocknungszeit dient, sondern gleich- 
zeitig ein Sperrmedium zwischen dem Farbanteil und 
dem beschichteten Wand- und Deckenmaterial bildet, 
so daB die Farbpigmente in dem Beschichtungsmittel 
gebunden sind. Die Farbgebung des Beschichtungsmit- 
tels kann im ubrigen durch Zusatz von Glimmer, Bunt- 
stein und dgl. zur Erzielung vielfaltiger Gestaltungsef- 
fekte weiter variiert werden. 

Gegenuber den ublicherweise angewendeten 
Wand- und Deckenbeschichtungsverfahren ist der Ar- 
beits- und Zeitaufwand wesentlich geringer, wobei mit 
dem erfindungsgemaBen Beschichtungsmittel gleich- 
zeitig eine qualitativ hochwertigere - gleichmaBigere 
und starker sowie variabel strukturierte, rauhputzartige 
- Oberflache erreicht werden kann und die Strukturie- 
rung auch bei mehrfachem Uberstreichen uber einen 
langen Zeitraum erhalten bleibt. 

In zwei weiteren Ausfuhrungsvarianten wurden - 
bei einem Mischungsverhaltnis von jeweils 2 : 1 : 1 - 30 
Liter Cellulosefasern mit 15 Litem Farbe und 15 Litem 
Grundierungsmittel bzw. 15 Litem Wasser und 15 Litem 
Grundierungsmittel gemischt, wobei gleichermaBen gu- 
te Beschichtungsergebnisse wie in der oben erlauterten 
Ausfuhrungsvariante erreicht wurden. 

In einer weiteren Ausfuhrungsvariante wird ein Ge- 
misch aus naturlichen, aus Holz oder anderen Faser- 
pflanzen gewonnenen Cellulosefasern mit einem Anteil 
von 14% an der Gesamtmenge mit Naturleim in einem 
Anteil von 2% sowie okologisch abbaubarer Farbe mit 
einem Anteil von 20% unter Zugabe von Wasser in dem 
verbleibenden Anteil von 64 % zu einer Masse mit leicht 
pastoser, breiiger Konsistenz verruhrt, in einen Forder- 
behalter eingebracht und anschlieBend mit einer Spritz- 
pistole mit Hilfe von Druckluft auf die zu beschichtende 
Wand oder Decke aufgetragen. An der Wand- und Dek- 
kenflache wurden zuvor lediglich breite Fugen - vor- 
zugsweise mit dem gleichen pastosen Mittel - durch 
Spachteln geschlossen. 

Nach MaBgabe der gewunschten Strukturierung - 
fein, mittel oder grob - wird uber den Luftdruck und die 
Fordermenge des aufzutragenden Beschichtungsmit- 



tels eine rauhputzartige Oberflachenausbildung mit ein- 
heitlicher, nicht scharfkantiger "Kornung" erzielt. Ent- 
sprechend dem Zustand beispielsweise einer zu be- 
schichtenden Betonflache im Hinblick auf Locher und 

5 Risse sind maximal zwei Spritzarbeitsgange zur Erzie- 
lung einer Unebenheiten schlieBenden, gleichmaBigen 
Wand- und Deckenverkleidung eriorderlich. Das Auftra- 
gen des Beschichtungsmittels erfolgt auf rohbaufertige 
Wand- und Deckenflachen, die eine Restfeuchte von 

10 40% aufweisen, d.h. eine vorhergehende Trocknung 
wird nicht vorgenommen. 

Dieser Uberzug haftet auf alien nichtmetallischen 
Oberflachen und ist mit anderen Farben uberstreichbar. 
Andererseits ist ein Ablosen mit Wasser oder einfachen 

is mechanischen Mitteln (Spachtel) ohne weiteres mog- 
lich. Das abgeloste Uberzugsmittel kann auf einfache 
Weise wie Papier entsorgt werden. Letztlich wird ein mit 
geringem Aufwand verarbeitbares, kostengunstiges 
und auch okologisch vorteilhaftes Beschichtungsmittel 

20 zur Verfugung gestellt, das eine dekorative und variable 
Verkleidung von Decken und Wanden im Innenbereich 
ermoglicht. 



25 Patentanspruche 

1 . Spritzfahiges Beschichtungsmittel zur oberflachen- 
strukturierten Wand- und Deckenverkleidung im In- 
nenbereich, gekennzeichnet durch ein pastos oder 

30 plastisch eingestelltes Gemisch aus Cellulosfasern 
und Wasser sowie Binde- und Farbmitteln, das zur 
Variation der zu erzielenden "kornigen" Oberfla- 
chenstruktur bei in bestimmten Grenzen variabler 
Pastositat und Fordermenge und variablem Spritz- 

35 oder Luftdruck auf die zu beschichtende Flache auf- 
tragbar ist. 

2. Beschichtungsmittel nach Anspruch 1 , dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Bindemittel ein Hartungs- 

40 mittel ist. 

3. Beschichtungsmittel nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Hartungsmittel ein fur die 
Vorbehandlung von Wanden und Decken verwend- 

45 bares Grundierungsmittel ist. 

4. Beschichtungsmittel nach einem der Anspruche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB das Farbmittel 
einen Kunststoffanteil enthalt. 

50 

5. Beschichtungsmittel nach einem der Anspruche 1 
bis 4, gekennzeichnet durch einen die jeweils ge- 
wunschte Pastositat einstellenden Celluloseanteil 
zwischen 23 und 77 Volumenprozent sowie einen 

55 zu jeweils gleichen Teilen enthaltenen Anteil an 
Wasser, Hartungsmittel und Farbe. 

6. Beschichtungsmittel nach Anspruch 5, dadurch ge- 
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kennzeichnet, daB der Anteil an Cellulosefasern 
zwischen 52 und 55 Volumenprozent liegt. 

7. Beschichtungsmittel nach Anspruch 5 ; dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Wasseranteil mit Bezug auf $ 
einen erhohten oder verringerten Farbanteil verrin- 
gert bzw. erhoht ist oder der Farbanteil durch den 
Wasseranteil ersetzt wird und umgekehrt. 

8. Beschichtungsmittel nach Anspruch 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB sich der Anteil von Cellulosefa- 
sern zu Wasser zu Hartungsmittel oder von Cellu- 
losefasern zu Farbmittel zu Hartungsmittel wie 2 : 
1 : 1 verhalt. 

9. Beschichtungsmittel nach Anspruch 1, gekenn- 
zeichnet durch Anteile an Cellulosefasern von 13 
bis 16%, an Wasser von 57 bis 69%, an Bindemittel 
von 1 bis 2% und an Farbmittel von 16 bis 27%. 

10. Beschichtungsmittel nach Anspruch 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Bindemittel ein Naturleim, 
vorzugsweise ein Kleber auf Cellulosebasis, ist. 

11. Beschichtungsmittel nach einem der Anspruche 1 
bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB die jeweilige 
Oberflachenstrukturierung durch die GroBe der Ma- 
terialanhaufungen sowie eingeschlossene und/ 
oder geplatzte Luftblasen in Abhangigkeit von der 
jeweiligen Pastositat sowie dem Spritzdruck und 
der eingebrachten Luftmenge und der Fordermen- 
ge gebildet ist. 

12. Beschichtungsmittel nach einem der Anspruche 1 
bis 1 1 , dadurch gekennzeichnet, daB es mit Wasser 35 
und/oder mechanischen Mitteln von der Wand- 
oder Deckenflache ablosbar ist. 

13. Beschichtungsmittel nach einem der Anspruche 1 
bis 12, dadurch gekennzeichnet, daB es zum Aus- 40 
gleich von Unebenheiten auf der zu beschichten- 
den Flache als elastische Spachtelmasse anwend- 
bar ist, die in groBer Schichtdicke auftragbar ist. 

14. Beschichtungsmittel nach einem der Anspruche 1 45 
bis 1 3, dadurch gekennzeichnet, daB es auf feuchte 
Untergrunde auftragbar ist. 
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